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La presence invention a pour objet de rege- 
nerer les d^chets de caoutchouc vulcanise* en 
les soumcttant, en menus fragments, a Taction 
de solutions alcalines fortes, g^neValement de 
la soude caustique saturee ou sursature'e de 
maniere a bouiliir, h la pression atmosph^- 
rique, a des temperatures sensiblement supe- 
rieures au point de fusion du soufre. Des solu- 
tions fortes servent, sans prejudice pour le 
caoutchouc r£cupe"re\ k eliminer sensiblement 
le soufre, qu'il soit libre ou a Yiiat de combi- 
naison, aussi bien qu'a enlever rapidement 
une forte proportion de la plupart des matieres 
de remplissage usuelles. 

Dans la pratique ordinaire, en faisant 
digeVer la charge en vase ouvert, les gaz d£l£- 
teres se dlgagent librement, au fur et a mea- 
sure quits se forment, pour acce^eVer le trai- 
tement et mieux remplir le but vise*. D'un 
:!0 autre cote, si on traite la charge en vase clos 
dans un recipient entoure* par une chemise de 
vapeur, on peut obtenir la chaleur requise en 
chauflant la charge sous une pression plus ou 
moins forte, ce qui r£duit d'une facon cor- 
2 5 respondante la force ou degri de concentration 
de la solution qu'on prend. Mais le traitemenl 
sous pression demande des Evacuations fr£- 

3uentes des gaz dlgages et ceci, a son tour, 
onne lieu a des fluctuations de*savantageuscs 
3o dans la temperature de la charge. 


La dure'e du traitement varie avec la qualitc 
dc la matierc a traiter, la force de la solution 
et le degre* de temperature. On a obtenu dc 
bons re*sultats en cinq heures avec une solu- 
tion sursatunSe formed de a 1 o parties de soude 3 5 
caustique du commerce pour too parties 
d'eau, la solution bouillant alprs a environ 
177 0 ccntigrades, sous la pression atmosphe^ 
riquc. Des solutions de i5o et iao parties 
de soude caustique, respectivement, pour ho 
1 00 parties deau, avec des points d'Ebuliition 
de 160 et iliq" C. respectivement, exigent 
dix et seize heures, respectivement. Les solu- 
tions de force excessive , Lien qu'elles Epargnenl 
du temps a la periode de nSg^ne'ration, 45 
prennent plus de temps, plus tard, pour le 
lavage. 

On peut faire usage de diverses sortes d'ap- 
pareiis pour la mise en pratique de ('invention. 
Le dessin ci-joint represente un recipient 
convenable 1 0, capable de conlenir une charge 
de 2,000 a n,5 00 kilogrammes. Une porte de 
chargement i 1 est pre\ue au sommet du reci- 
pient qui comporte dautre part une porte de 
d«khargement ia a la partie inferieure. Un 
event i3, partant du sommel du recipient 10, 
communique avec le serpentin 1 4 d un con- 
denseur inverse" 1 5, lequel est pourvu de con- 
duces d arrived et de depart deau iff, 7. Une 
conduite 8 va du serpentin condenseur & 
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1'exterieur du ba*timent. Un agitateur g, qui 
se trouve a 1'interieur du recipient de devul- 
canisation jo, regoit son mouvement de 
i'arbre 20 par Tinterm^diaire de roues 
5 d'angle 1 ou dc toute autre manure appro- 
priee. 

On chauffe le recipient 10 au moyen d'une 
chambre a vapeur a sur laquelie ce recipient 
repose. Un tuyau 3 am&ne de la vapeur a 
1 o haute pression ou surchauffee dans la chambre a 
et, decette chambre, part un tuyau de purge 
convenable 4. Les tuyaux 5, 4 sont pourvus de 
valves 5, 6. 

Pour raettre le procede en pratique, on 
1 5 broie on on divise d'abord finement, de toute 
autre maniere, le ddchet de caoutchouc. Le 
d^chet finement divise est ensuite melange 
avec la soude caustique soit directement dans 
1c recipient jo, soit m£me dans un recipient 
•jo de melange pr£iiminaire suivant qu'on'peut le 
trouver bon , en pla$ant dans ce recipient des 
couches alternantes de caoutchouc et de soude 
caustique et en ajoutant de temps k autre la 
quantity requise d'eau jusqu'a ce que la charge 
soit faite. 

La proportion de d^chet de caoutchouc , de 
produits chimiques et d'eau varie avec la na- 
ture de la mati&re a trailer; de preference, il 
t'uudra a peu pres un kilogramme d'eau et 
d'un n deux kilogrammes de soude caustique 
pour chaque kilogramme de caoutchouc, line 
fois la charge ainsi faitc et etablie, on la chauffe 
dans le recipient 16 jusqu'au point d'ebulli- 
tion du liquide et on ia maintient, k celte 
35 temperature, sous uno agitation constante au 
moyen de 1'agitateur q jusqu'a ce que la di- 
gestion de la masse soit termin^e. 

Les gaz sulfureux et nutres qui sed£gagent 
s'echappent par les tuyaux i3, j4, 8; 1'eau 
/id vaporis^e de la charge se rassemble dans le 
serpentin i4 du condenseur inverse el revient 
dans le recipient 10, de telle sorle que la 
force ou degre de concentration de la solution 
reste pratiquement la m£me. La temperature 
63 est maintenue uniforme, au point d'ebullition 
de la solution ou dans le voisinage de ce point, 
en depit de toute Elevation de temperature a 
1'endroit de la source d'alimentation de cha- 
leur puisque la pression, a 1'endroit ou se 
5o trouve la charge, est pratiquement £gale a 
celle de {'atmosphere. H n*est pas essentiel 
que la temperature etla pression soient main- 
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ienues d'une fa9on absolueen ceftains points, 
mais seuleraent qu'elles ne varient pas dans 
de trop grandes limites. 

On pourrait adopter, pour empScher tout 
changement marque dans le volume de la so- 
lution, des moyens autres que le condenseur 
a flux de retour. On pourrait, par exemple, 
ajouter de l'eau de temps a autre, ou bien faire 60 
usage -d'un robinet automatique pour mainte- 
nir un niveau constant dans le recipient de 
d£vulcanisation. U n'est pas ndcessaire que la 
proportion d'eau et de soude caustique pre- 
sente soit toujours la m6me. II est seulement 
essentiel que les proportions ne subissent pas 
de trop grandes fluctuations, ce qui entraine- 
rait a une variation marquee du point d'ebul- 
lition, car il y a toujours assez d*eau pour 
empficher les coups de feu et la decomposition 
du caoutchouc. 

Le incipient peut 6tre chauffe a feu nu si 
les gaz peuvent se degager librement ou si on 
soulage la pression de temps h autre. La charge 
pourrait 6tre chauffee par injection de vapeur 
surchauffee. 

Apr&s le traitement on soutire la solution 
dont on peut faire usage k nouveau pour des 
charges suivantes. On lave ie caoutchouc et on 
le s&che comme d'habitude. 

Bien qu'une solution forte ou sursaturee de 
soude caustique soit consideree comme la plus 
pratique, il est clair que Ton peut prendre 
d'autres solutions chimiques. Par exemple, on 
pourrait faire usage de solutions melangees de 85 
soude caustique avec du sel commun, ou dc 
soude caustique et de certains iodures, chlo- 
rurcs ou hyposulfitcs, 1'objet vise etant de • 
former une solution qui, k Tairlibre ou k basse 
pression, presente un point d'ebullition supe- 
rieur au point de fusion du soufre et, sans 
perte excessive de volume , offre la temperature 
requise pour expedier facilement le travail. 
Des produits de ce genre sont acceptables s'ils 
servent k ramollir le caoutchouc et k enlever 
son soufre ainsi que les ma litres etrangires de 
remplissage y associees. 

Contrairement a la pratique anterieure, 
on n'est pas limite, dans la presente invention, 
k la force de la soude caustioue k prendre. 
M6me le sel sec pour ainsi dire, contenant 
une proportion minime d*eau et fondant a 
haute temperature pour devenirsirupeux, peut 
etre employe, bien que cela ne constitue ja- 


70 


7* 


80 


too 


BNSDOCID: <FR 345793A > 


[345.793] ESSENCES , RfiSINES, C 

mais un avantage puisque cela oblige k une 
surveillance continue pour emptkber le caou- 
tchouc d'etre soumis k des coups de feu et 
demande un lavage r£p£t£ du produit pour le 
5 rincer compl&tement. 

Les solutions fortes bouiilant a i'air libre 
a des temperatures d£passant le point de 
fusion du soufre, et plus sp£cialement des 
solutions satur&s ou sursaturles de mani&re a 

i o atteindre un point d'lbullition de i ^9 a 177^., 
sont celles qui conviennent le mieux pour la 
mise en pratique du procedc*. Elles attaquent 
fuciiement une grande vari&t$ de mati&res de 
remplissage de mdme que le soufre, tant libre 

1 5 qu'A Vitat de combinaison, tandis que la soude 
caustique se trpuve toujours en quantity assez 
copieuse pour acc£i£rer le traitement et, £ven- 
tuellement, r£cup£rcr un dcchet fin pr£sen- 
tant des caract&istiques particulieres et a lui 
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RESUME. 

L'invention comprend : 

Un proc^dd de r£g£nt$ration , par d^vulca- 
nisation, des d6chets de caoutchouc, lequei 
consiste a les m^langer, en menus fragments , 
avec une solution alcaline forte (pr^ferable- 
ment une solution de soude caustique) satur^e 
ou sursatur^e de maniere a poss^der un point 
d'ebullition supdrieur au point de fusion du 
soufre et a faire digger la charge , sans pres- 
sion sensible, a une temperature ilewie cor- 
respondant sensiblement au point d^bullition 
de la solution choisie. 
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